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(54) Title: ELECTRIC SEPARATOR, METHOD FOR THE PRODUCTION AND USE THEREOF 

(54) Bezetchnung: ELEKTRISCHER SEPARATOR, VERFAHREN ZU DESSEN HERSTELLUNG UND VERWENDUNG 



zzzz (57) Abstract: The invention relates to electric separators and to a method for producing the same. An electric separator is a sepa- 
SB rator that is used in batteries and other systems in which electrodes have to be separated from one other while, e.g., maintaining their 
ionic conductivity. The separator is preferably a thin, porous, insulating material that has a high ionic permeability, good mechanical 
SBS strength and long-term resistance to the chemicals and solvents used in the system, e.g., in the electrolyte of the battery. The aim of 
the invention is to provide a separator that completely insulates the cathode from the anode in batteries, that is permanently elastic 
and that follows the movements in the system, e.g., in the electrode stack during charge and discharge. This aim is achieved by 
providing the inventive electric separator which comprises a planar, flexible substrate that has a plurality of openings and that further 
v2 comprises a coating on and in said substrate. The substrate is a polymer rionwoven and the coating is a porous, electrically insulating, 
^3 ceramic coating. The separator is characterized by having a thickness of less than 80 um. 
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(57) Zusammenfassong; Die vorliegende Erfindung betriffi elektrische Separatoren sowie ein Verfahren zu deren Herstellung. Ein 
elektrischer Separator ist em Separator, der in Batterien und anderen Anordnungen, in denen Elektroden, z. B. unter Aufrechter- 
haltung von Ionenleitfihigkeit, voneinander separiert werden miissen, eingesetzt wird. Der Separator ist vorzugsweise ein dlinner, 
porfiser, isolierender Stoff mit hoher Ionendurchiassigkeit, guter mechanischerFestigkeit und Langzeitstabilitat gegen die im System, 
z. B. im Elektrolyten der Batterie, verwendeten Chemikalien und L6semittel. Er soil in Batterien die Kathode von der Anode elek- 
trisch vdllig isotieren. AuBerdem muss er dauerelastisch sein und den Bewegungen im System, z. B. im Elektrodenpaket beim Laden 
und Entladen, folgenDiese Aufgabe wird durch einen erfindungsgernilBen elektrischen Separator gelOst, umfessend ein flachiges, 
mit einer Vielzahl von Offmmgen versehenes, flexibles Substrat mit einer auf und in diesem Substrat befindlichen Beschichtung, 
wobei das Substrat em polymeres Vlies ist und die Beschichtung eine pordse, elektrisch isolierende, keramische Beschichtung ist, 
und wobei der Separator dadurch gekennzeichnet ist, dass er eine Dicke von kleiner 80 pm aufweist 
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Elektrischer Separator. Verfahren zodessen HersteUnng mid Verwgndung 

Ein elektrischer Separator ist ein Separator, der in Batterien und anderen Anordmmgen, in 
denen Elektroden, z. B. unter Aufrechterhaltung von Ionenleitfahigkeit, voneinander separiert 
werden mussen, eingesetzt wird. 

Der Separator ist ein dunner, poroser, isolierender Stoff mit hoher Ionendurchlassigkeit, guter 
mechanischer Festigkeit und Langzeitstabilitat gegen die im System, z. B. im Elektrolyten der 
Batterie, verwendeten Chemikalien und Losungsmittel. Er soil in Batterien die Kathode von der 
Anode elektronisch vollig isolieren. AuOerdem muss er dauerelastisch sein und den 
Bewegungen im System, z. B. im Elektrodenpaket beim Laden und Entladen, folgen. 

Der Separator bestimmt maBgeblich die Lebensdauer der Anordnung, in der er verwendet wird, 
z. B. die von Batterie-Zellen. Die Entwicklung wiederaufladbarer Batterien wird daher durch 
die Entwicklung geeigneter Separatormaterialien gepragt. 

AUgemeine Mbrraationen uber elektrische Separatoren und Batterien konnen z. B. bei J.O. 
Besenhard in ^Handbook of Battery Materials*' (VCH-Verlag, Weinheim 1999) nachgelesen 
werden. 

Derzeitig eingesetzte Separatoren bestehen uberwiegend aus porosen organischen 
Polymerfilmen bzw. aus anorganischen Vliesstoffen, wie z. B. Vliesen aus Glas- oder 
Keramik-Materialien oder auch Keramikpapieren. Diese werden von verschiedenen Firmen 
hergestellt. Wichtige Produzenten sind hien Celgard, Tonen, Ube, Asahi, Binzer, Mitsubishi, 
Daramic und andere. Ein typischer organischer Separator besteht z. B. aus Polypropyien oder 
aus einem Polypropylen/Polyethylen/Poly^ 

Nachtefle dieser organischen Polyolefinseparatoren sind deren relativ geringe thennische 
Bdastbariceit von deutlich unter 150 °C sowie Ihre geringe chenrische Stabilitat in 
anorganischen Lithium-Batteriezellen. Die verwendeten Polyolefine werden in den li-Batterien 
beim Kontakt des Separators mit dem lithium bzw. mit dem lithiierten Graphit langsam 
angegrifleiL Bei Systetnen mit einem Polymerelektrolyten kommt es deshalb zur Bildung einer 
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dichten Oxidationsproduktschicht, die eine weitere ZerstSnmg des Separators in Li-Ionen- 
Batterien verhindert In anorganischen Systemen bildet sich diese Schicht nicht^ so dass es zur 
totalen Zerstorung kommt 

5 Fur die Fertigung von Hochenergiebatterien bzw. Hocbleistungsbatterien kann man keine 
Polymerelektrolyten mehr nutzen, da diese eine zu geringe Leitfahigkeit bei den 
entsprechenden Betriebstemperaturen besitzen. In diesen Batteriesystemen verwendet man 
nicht wassrige und nicht polymere Elektrolyte wie z. B. flussiges SchwefeldioxiA In diesen 
Elektrolyten sind Polymerseparatoren aber chemisch nicht bestandig, so dass diese nach einiger 

10 Zeit zerstort werden. Daher werden in diesen Systemen anorganische Separatoren (Glasvlies, 
Keramikvlies und Keramikpapier) mit den bekannten Nachteilen eingesetzt Diese bestehen 
insbesondere darin, dass anorganische Keramik- oder Glasvliese nicht maschinell zu 
gewickelten Zellen veraibeitet werden konnen (da sie bei den vorgegebenen Zugspannungen 
immer zerreiBen). Keramikpapiere sind sehr sprode und konnen aus diesem Grand nicht 

15 gewickelt werden bzw. zu gewickelten Zellen verarbeitet werden. Man beschrankt sich daher 
auf die Herstellung von prismatischen Zellen, bei denen die Elektroden/Separatoren nicht 
gewickelt sondern gestapelt werden. In dieser Anordnung ist es auch nicht notwendig, dass die 
Materialien entsprechend reififest sind. 

20 Es gibt erste Versuche anorganische Verbundmaterialien als Separatoren einzusetzen. So wird 
in DE 198 38 800 ein elektrischer Separator, der ein flachiges, mit einer Vielzahl von 
Oflhungen versehenes, flexible Substrat mit einer darauf befindlichen Beschichtung umfasst, 
welcher dadurch gekennzeichnet ist, dass das Material des Substrates ausgewahlt ist aus 
Metallen, Legienmgen, Kunststoffen, Glas und Kohlefaser oder einer {Combination solcher 

25 Materialien und die Beschichtung eine flachig durchgehende, porose, elektrisch nicht leitende 
keramische Beschichtung ist Die Separatoren, die etnen Support aus elektrisch Idtendem 
Material aufweisen (wie im Beispiel angegeben), haben sich allerdings als ungeeignet fur 
Lithium-Ionen-Zellen herausgestellt, da die Beschichtung in der beschriebenen Dicke nicht 
groBflachig fefalerfrei hergestellt warden kann und es somit sehr leicht zu Kurzschlussen 

30 kommt 

Zusammenfessend lasst sich feststellen, dass zur Zeit kein geeignetes Separatormaterial 
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voriiegt, mit dem man insbesondere auch gewickelte anorganische Hochleistungs- bzw. 
Hochenergiebatterien kostengunstig produzieren kann. 

In vorangehenden Arbeiten (DE 101 42 622) konnten wir zeigen, dass dies realisierbar ist mit 
5 einem Material, das, ein flachiges, mit einer Vielzahl von Offeungen versehenes, flexibles 
Substrat mit einer auf und in diesem Substrat befindlichen Beschichtung umfasst, wobei das 
Material des Substrates ausgewahlt ist aus gewebten oder ungewebten, nicht elektrisch 
leitfahigen Fasern von Glas oder Keramik oder einer Kombination solcher Materialien und die 
Beschichtung eine porose, elektrisch isolierende, keramische Beschichtung ist, und wobei der 
10 resultierende Separator eine Dicke von kl einer 100 |im aufweist und biegbar ist, einen in 
Verbindung mit dem Elektrolyten genugend geringen Widerstand aufweist und trotzdem eine 
ausreichend groBe Langzeitbestandigkeit aufweist. Fur eine Vielzahl von Anwendungen ist der 
Widerstand dieser Separatoren aber noch immer zu hoch, da als Trager ein Qlasgewebe 
eingesetzt wird, das erstens zu dick ist und zweitens eine zu geringe Porositat aufweist. 

15 

Zudem ist dieser Separator nicht bestandig gegenuber staiken Basen, wie sie in NiMe-Hydrid 
und Silber-Zink-, und anderen Systemen als Elektrolyt verwendet werden. Separator- 
materialien fur solche Hochleistungssysteme mussen allerdings in starken Basen (40%ige 
KOH, Temperaturen zum Teil von mindestens 80 °C) bestandig sein. Hier kann man prinzipiell 
20 zwar polymere Separatoren auf Basis von Polyolefinen einsetzen (dies wird audi zur Zeit 
gemadit), aber mit dem bekannten Naditeil dear geringen thermischen Stabilitat Anorganische 
glasartige Materialien bzw. Keramische Materialien auf Silizium- bzw. Aluminium-Basis mit 
hoherer thermischer Stabilitat losen sich dagegen im Elektrolyten. 

25 Wunschenswert ist es, auch fur diese Systeme einen gleichzeitig thermisch und chemisch 
bestandigen Separator einsetzen zu konnen. Es war deshalb Aufgabe der vorliegenden 
Erfindung einen Separator bereitzustellen, der thermisch stabiler als bis jetzt bekannte 
Polymerseparatoren und chemisch bestandiger als Separatoren auf Basis von Metall, Glas oder 
Keramikgeweben ist 

30 

Uberraschenderweise wurde bei der weitergehenden Optimierung der Eigenschaften der in 
DE 101 42 622 beschriebenen Separatoren nun gefunden, dass Separatoren mit den genannten 
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Eigenschaften realisierbar sind, wenn polymere Substratmaterialien eingesetzt werden. 
Dadurch erhalt man elektrische Separatoren, die ein flachiges, mit einer Vielzahl von 
Oflhungen versehenes, flexibles Substrat mit einer auf und in diesem Substrat befindlichen 
Beschichtung umfessen, wobei das Material des Substrates ausgewahlt ist aus ungewebten, 
5 nicht elektrisch leitfahigen Fasern von Polymeren, und die Beschichtung eine porose, elektrisch 
isolierende, keramische Beschichtung ist Der Separator weist eine Dicke von kleiner 80 jim 
auf und ist biegbar und zeigt einen in Verbindung mit einem Elektrolyten genugend geringen 
Widerstand und besitzt zudem eine ausreichend grofie Langzeitbestandigkeit Die 
Temperatmbestandigkeit dieser Separatoren ist gleich der der porosen anorganischen 
10 Beschichtung. Die chemische Bestandigkeit gegenuber starken Basen erhalt man durch 
Verwendung von stabilen Polymeren wie z. B. Polypropylen/Polyethylen oder Polyacrylnitril- 
Vlies und bestandigen keramischen Materialien wie ZrCfe und TiCh. 

Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist deshalb ein elektrischer Separator gemaB Anspruch 
15 1, umfessend ein flachiges, mit einer Vielzahl von OflBiungen versehenes, flexibles Substrat 
mit einer auf und in diesem Substrat befindlichen porosen anorganischen Beschichtung, wobei 
das Material des Substrates ausgewahlt ist aus gewebten oder ungewebten, nicht elektrisch 
leitfahigen Fasern, welcher dadurch gekennzeichnet ist, dass das Substrat als Fasern Polymer- 
oder Naturfasern und eine Porositat von mehr als 50 % aufweist. 

20 

Ebenfklls Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung eines 
erfindungsgemaBen Separators, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass ein flachiges, mit 
einer Vielzahl von Oflhungen versehenes, flexibles Substrat in und auf diesem Substrat mit 
einer Beschichtung versehen wird, wobei das Material des Substrates ausgewahlt ist aus 
25 ungewebten, nicht elektrisch leitfahigen Fasern von Polymer und die Beschichtung eine porose, 
elektrisch isolierende, keramische Beschichtung ist 

hn Allgemeinen kann festgestellt werden, dass je groBer die Poren sind um so niedriger der 
sich einstellende Widerstand ist Zudem kann (lurch die Wahl geeigneter Partikel die Porositat 
30 des Separators beeinflusst werden, was in gleicher Weise zu geanderten Eigenschaften fuhrt 
Eine haufig in diesem Zusammenhang bemitzte KenngroBe eines Separators ist die Gurley- 
ZahL Sie ist ein MaB fur die Gasdurchlassigkeit des trockenen porosen Separators. Wie von O. 
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Besenhard im ^Handbook of Battery Materials" beschrieben, kann man direkt aus der Gurley 
Zahl auf die Leitfahigkeit eines bekannten Systems schlieJJen. Verallgemeinert kann man 
festhalten, dass eine groBere Gasdurchlassigkeit (Gurley-Zahl) eine um so hohere Leitfahigkeit 
des benetzten Separators in der Batteriezelle bewirkt. Die Werte der Gurley-Zahl kommerziell 
5 erhaltlicher Separatoren liegen bei 10, wenn der Porendurchmesser um 0,1 jam betragt, und bei 
30, wenn der Porendurchmesser um 0,05pm betragt. (G. Venugiopal; J. of Power Sources 77 
(1999)34 - 41) 

Es ist aber immer zu beachten, dass ein auBergewohnlich kleiner Wert der Gurley-Zahl auch 
10 auf Defekte, also groBe Locher, im Separator hindeuten kann. Diese Defekte konnen beirn 
Betrieb einer Batterie zu einem inneren Kurzschluss fuhren. Die Batterie kann sich dann in 
einer gefihrlichen Reaktion sehr schnell selbst entladen. Hierbei treten dann so grofie 
elektrische Strome auf, dass eine geschlossene Batteriezelle im ungunstigsten Fall sogar 
explodieren kann, Aus diesem Grund kann der Separator entscheidend zur Sicherheit einer 
15 Hochenergie-Batterie beitrageo bzw. zur fehlenden Sicherheit beitragen. Daher ist der 
Separator tin entscheidendes Bauteil in einer Batterie dem man sehr groBes Augenmerk 
widmenmuss. 

Polymerseparatoren bringen beispielsweise die fur Lithium-Batterien zur Zeit geforderte 
20 Sicherheit, indem sie ab einer bestimmten Temperatur (der Shut-Down-Temperatur, die bei ca. 
120°C liegt) jeglichen Stromtransport durch den Elektrolyten unterbinden. Dies geschieht 
dadurch, dass bei dieser Temperatur das Porengefuge des Separators zusammenbricht und alle 
Poren verschlossen werden. Dadurch, dass keine Ionen mehr transportiert werden konnen, 
kommt die gefahrKche Reaktion, die zur Explosion fuhren kann, zum erliegen. Wild die Zelle 
25 aufgrund auBerer Umstande aber weiter erwarmt, so wird bei ca. 150 bis 180 °C die Break- 
Down-Temperatur uberschritten. Ab dieser Temperatur kommt es zum Schmelzen des 
Separators, wobei dieser sich zusammenzieht. An vielen Stellen in der Batteriezelle kommt es 
nun zu einem cHrekten Kontakt zwischen den beiden Elektroden und somit zu einem 
groBflachigem inneren Kurzschluss. Dieser fuhrt zur unkontrollierten Reaktion die mit einer 
30 Explosion der Zelle endet, bzw. der entstehende Druck wird durch ein Uberdruckventil (eine 
Berstscheibe) haufig unter Feuererscheinungen abgebaut 
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Bei dem erfindungsgemaBen hybriden, also anorganische Komponenten und polymeres 
Tragermaterial aufweisenden Separator kommt es zum Shut-Down wenn durch die hohe 
Temperatur das Polymergefuge des Tragermaterials schmilzt und in die Poren des 
anorganischen Materials eindringt und diese dadurch verschliefit Zum sogenannten Melt- 
5 Down kommt es bei dem erfindungsgemaBen Separator dagegen nicht. Der erfindungsgemaBe 
Separator erfullt also die Anforderungen nach einer von verschiedenen Batterieherstellern 
geforderten Sicherheitsabschaltung durch den Shut-Down in den Batteriezellen. Die 
anorganischen Partikel sorgen dafur, dass es niemals zu einem Melt-Down kommen kann. 
Somit ist sichergestellt, dass es keine Betriebszustande gibt, in denen ein groBflachiger 
10 Kurzschluss entstehen kann. 

Falls ein Shut down-Mechanismus fur die Anwendung zwingend erforderhch ist, so kann dies 
beispielweise audi dadurch erreicht werden, das die Oberflache und/oder die Poren des 
erfindungsgemaBen keramischen bzw. hybriden Separators mit einem Stoff ausgestattet 
15 werden, dor bei Erreichen der Temperaturgrenze die Poren schliefit und den weiteren 
Ionenfluss verhindert Dies kann Beispielweise durch ein Polymer oder ein Wachs erreicht 
werden, dessen Schmelzpunkt in diesem Bereich liegt 

Auch bet einem inneren Kurzschluss, der z. B. durch einen Unfall verursacht wurde, ist der 
20 erfindungsgemaBe Separator sehr sicher. Wurde sich z. B. ein Nagel durch eine Batterie 
bohren, geschieht je nach Separator folgendes: Der Polymerseparator wurde an der 
Durchdringungsstelle (Ein Kurzschlussstrom flieflt fiber den Nagel und heizt diesen auf) 
schmelzen und sich zusammenziehen. Dadurch wind die Kurzschlussstelle immer groBer und 
die Reaktion gerat auBer Kontrolle. Bei dem erfindungsgemaBen hybriden Separator schmilzt 
25 allenfaHs das polymere Substratmaterial, nicht aber das anorganische Separatormalerial. Somit 
lauft die Reaktion im hmeren der BatteriezeUe nach einem solchen Unfall sehr viel moderater 
ab. Diese Batterie ist somit deutlich sicherer als eine mit Polymerseparator. Dies kommt vor 
allem im mobilen Bereich zum Tragen. 

30 Ein wdterear, nicht unerheblicher Vorteil des erfindungsgemaBen hybridal Separators liegt in 
der sehr guten Benetzbarkeit Aufgrund der hydrophilen keramisdien Beschichtung erfolgt die 
Benetzung mit Elektrolyten sehr iasch. Bei weniger hydrophilen Hektrolyten lasst sich die 
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Oberflache aber auch gezidt hydrophobe ausstatten. Damit ist eine schnelle, und damit auch 
kostengunstige, Herstellung der Batterien gewahrldstet 

Aufierdem besitzt der erfindungsgemafie Separator einen deutlichen Preisvorteil gegenuber 
5 Separatoren auf Basis von Glas- oder Keramikgeweben, wie sie z. B. in DE 101 42 622 
beschrieben werden. Dies liegt neben den deutlich unterschiedlichen Materialkosten unter 
anderem daran, dass das Polymersubstrat wesentlich einfecher zu handhaben ist als Glas- oder 
Keramikgewebe, welches doch eine gewisse Sprode aufvveist und bei unvorsichtiger 
Handhabung zerstort winL Der gesamte Herstellungsprozess ist deshalb aufwendiger und damit 
10 kostenintensiver. 

Der erfindungsgemafie Separator wild im Folgenden beschrieben, ohne dass die Erfindung auf 
diesen beschrankt sein soil. 

15 Die erfindungsgemafien elektrischen Separatoren, umfessend ein flachiges, mit einer Vielzahl 
von Oflhungen versehenes, flexibles Substrat mit einer auf und in diesem Substrat befindlichen 
porosen anorganischen Beschichtung, wobei das Material des Substrates ausgewahlt ist aus 
gewebten oder ungewebten, nicht dektrisch leitfahigen Fasern, zeichnen sich dadurch aus, dass 
das Substrat als Fasern Polymer- oder Naturfesern und dne Porositat von mehr als 50 % 

20 aufwdst Vorzugswdse wdst das Substrat eine Porositat von 50 bis 97 %, besonders bevorzugt 
von 75 bis 90 % und ganz besonders bevorzugt von 80 bis 90 % auf Die Porositat ist dabd 
definiert als das Volumen des Vlieses (100 %) minus dem Vohimen der Fasern des Vlieses, 
also dem Anteil am Volumen des Vlieses, der nicht von Material ausgefullt wird. Das Volumen 
des Vlieses kann dabd aus den Abmessungen des Vlieses berechnet warden. Das Volumen der 

25 Fasern ergibt sich aus dem gemessen Gewicht des betrachteten Vlieses und der Dichte der 
Polymerfasern. Die Grofie Porositat des Substrates ennoglicht auch eine hohere Porositat des 
erfindungsgmiaBen hybriden Separators, weshalb eine hohere Aufiiahme an Elektrolyten mit 
dem erfindungsgemafien Separator erzidt werden kann. 

30 Die erfindungsgemafien Separatoren weisen vorzugswdse eine Dicke von kleiner 80 nm, 
bevorzugt kleiner 75 ^m, besonders bevorzugt eine Dicke von 10 bis 75 nm und ganz 
besonders bevorzugt dne Dicke von 20 bis 50 [im auf. Durch die geringe Dicke wird ein 
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besonders geringer elektrischer Widerstand des Separators in der Anwendung mit einem 
Elektrolyten erzielt Der Separator selbst weist natfirlich einen sehr hohen elektrischen 
Widerstand auf, da er selbst isolierende Eigenschafien auiweisen muss. 

5 Damit ein Separator mit isolierenden Eigenschaften erhalten werden kann, weist dieser als 
Material fur das Substrat vorzugsweise nicht elektrisch leitfahige Fasern von Polymeren au£ 
die vorzugsweise ausgewahlt aus Polyacrylnitril (PAN), Polyester, Polyamid (PA), Polyimid 
(PI), Polytetrafluorethylen (PTFE) und/oder Polyolefin (PO), wie z. B. Polypropylen (PP) oder 
Polyethylen (PE) oder Mischungen solcher Polyolefine sind. Es sind auch alle anderen in 
10 diesen sehr reaktiven Medien stabilen Polymere und auch stabile Naturfasem einsetzbar, die 
oben genannten sind aber besonders bevorzugte Materialien. In Li Batterien muss der Separator 
sehr stark reduzierenden Bedingungen und in Ni/MeH oder Ag/Zn-Batterien stark basischen 
Bedingungen widerstehen. 

15 Die Polymerfasem weisen vorzugsweise einen Durchmesser von 1 bis 25 \im, besonders 
bevorzugt von 2 bis 15 \im auf. 

Das Material des Substrates ist ausgewahlt aus gewebten oder ungewebten Polymerfasem. 
Gewebte Polymerfasem konnen z. B. Gewebe sein. Ungewebte Polymerfasem konnen z. B. 
20 Gewirke, Vliese oder Filze sein. Besonders bevorzugt ist das Material des flexiblen Substrates 
ein Vlies aus Polymerfasem bzw. ein Vlies, welches Polymerfasem aufweist Durch 
Verwendung eines VHeses, vorzugsweise eines sehr dunnen und homogenen Vliesmaterials, 
wird ein gleichmaBiger Widerstand in der Anwendung mit einem Elektrolyten erzielt Vliese 
haben den Vorteil, dass sie eine deutlich hohere Porositat aufweisen als veigleichbare Gewebe. 

25 

Das Substrat, insbesondere das Vlies weist bevorzugt eine Dicke von 15 bis 80 jtm, 
vorzugsweise von 25 bis 50 fun und ganz besonders bevorzugt von 15 bis 40 jim auf. Die 
Dicke des Substrates hat einen groBen Einfluss auf die Eigenschaften des Separators, da zum 
einen die Fleribflitat aber audi der Flachenwiderstand des mit Elektrolyt getrankten Separators 
30 von der Dicke des Substrates abhangig ist Zudem eriauben dinmere Separatoren eine ahohte 
Packungsdichte in einem Batteriestapel, so dass man im gleichen Vohimen eine groBere 
Energiemenge speichem kann. Ferner kann dadurch audi die Grenzstromdichte, durch 
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VergroBerung da- Elektrodenflache, eihoht werden. 

Der erfindungsgemaBe Separator weist eine porose, elektrisch isolierende, keramische 
Beschichtung auf. Es kann vorteilhaft sein, wenn die auf und in dem Substrat befindliche 
5 Beschichtung ein nicht elektrisch Ieitendes Oxid der MetaUe Al, Zr, Si, Sn, Ti und/oder Y, 
aufweist. Vorzugsweise weist der Separator eine Porositat von 10 % bis 70 % , bevorzugt von 
20 % bis 60 % und besonders bevorzugt von 30 % bis 50 % auf. Die Porositat bezdeht sich 
dabei auf die erreichbaren, also offenen Poren. Die Porositat kann dabei mittels der bekannten 
Methode der Quecksilber-Porosimetrie bestimmt werden oder kann aus dem Volumen und der 
10 Dichte der verwendeten Einsatzstoffe errechnet werden, wenn davon ausgegangen wird, dass 
nur oflfene Poren vorliegen. Die auf und in dem Substrat befindliche Beschichtung weist 
besonders bevorzugt ein Oxid der MetaUe Al, Zr und/oder Si auf. 

Die erfindungsgemaBen Separators zeichnen sich dadurch aus, dass sie eine Reiflfestigkeit 
15 von mindestens 1 N/cm, vorzugsweise von mindestens 3 N/cm und ganz besonders bevorzugt 
von groBer 6 N/cm aufweisen konnen. Die erfindungsgemaBen Separatoren lassen sich 
vorzugsweise ohne Beschadigung bis auf jeden Radius bis herab zu 100 m, vorzugsweise bis 
herab zu 50 mm und ganz besonders bevorzugt bis herab zu 2 mm biegen. Die hohe 
ReiBfestigkeit und die gute Biegbariceit des erfindungsgemaBen Separators hat den Vorteil, dass 
20 beim Laden und Entladen einer Batterie auftretende Veranderungen der Geometrien der 
Elektroden durch den Separator mitgemacht werden konnen, ohne dass dieser beschadigt wird. 
Die Biegbarkeit hat zudem den Vorteil, dass mit diesem Separator kommerziell standardisierte 
WickelzeUen produziert warden konnen. Bei diesen Zellen werden die Elektroden/Separator- 
Lagen in standardisierter Grofie miteinander spiralformig aufgewickeit und kontaktiert. 

25 

Der erfindungsgemaBe Separator ist vorzugsweise erhaltlich durch ein Verfahren zur 
Herstellung eines Separators, welches dadurch gekennzeichnet ist, dass ein flachiges, mit einer 
Vidzahl von Offirangen versehenes, flexibles Substrat in und auf diesem Substrat mit einer 
Beschichtung versehen wird, wobei das Material des Substrates ausgewahlt ist aus gewebten 
30 oder ungewefeten, nicht elektrisch leitfahigen Fasern von Polymeren und die Beschichtung eine 
porose, elektrisch isolierende, keramische Beschichtung ist. 
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Die Beschichtung wird auf das Substrat vorzugsweise durch Aufbringen einer Suspension, die 
zumindest, ein nicht oder nur sehr schlecht elektrisch leitendes Oxid der Metalle Al, Zr, Si, Sn, 
Ti und/oder Y und ein Sol aufweist, auf das Substrat und durch zumindest einmaliges 
Erwarmen, bei welchem die Suspension auf oder im oder aber auf und im Trager verfestigt 
5 wild, aufgebracht. Das Verfahren selbst ist aus WO 99/15262 bekannt, jedoch lassen sich nicht 
alle Parameter bzw. Einsatestoffe, insbesondere nicht elektrisch leitfihige Einsatzstoffe, fur die 
Herstellung des erfindungsgemaBen Separators einsetzen, Aufgrund der Auswahl der 
Einsatzstoffe ergeben sich auch bestimmte Verfahrensparameter, die fur die als Separator 
geeigneten Materialkombinationen erst gefunden warden mussten. 

10 

Die Suspension kann z. B. durch Aufdrucken, Aufpressen, Einpressen Aufrollen, Aufrakeln, 
Aufstreichen, Tauchen, Spritzen oder AufgieBen auf und in das Substrat gebracht werden. 

Das Material des Substrates ist vorzugsweise ausgewahlt aus Vliesen von Polymerfasern mit 
15 einer Dicke von 10 bis 200 nm, Es kann besonders vorteilhaft sein, wenn die 
erfindungsgemaBe Membran ein Substrat aufweist, welches eine Dicke von 30 bis 100 nm, 
bevorzugt von 25 bis 50 aufweist. 

Die Polymerfasern sind bevorzugt ausgewahlt aus Polyacrylnitril, Polyamiden, Polyimiden, 
20 Polyacrylaten, Polytetrafluorethyl^ Polyester, wie z. B. Polyethylenterephthalat und/oder 
Polyolefinen. Aber audi alle anderen bekannten Polymerfasern und viele Naturfasern sind 
einsetzbar. Bevorzugt weist die erfndungsgemaBe Membran Polymerfasern auf, die eine 
Erweichiragstemperatur von groBer 100 °C und eine Schmelztemperatur von groBer 110 °C 
aufweisen. Bei Polymerfasern mit medrigeren Temperaturgrenzen verkleinern sich auch die 
25 Anwendungsgqbiete. Bevorzugte Membranen sind bis zu einer Temperatur von bis zu 150 °C, 
vorzugsweise bis zu einer Temperatur von 120 bis 150 °C und ganz besonders bevorzugt bis zu 
einer Temperatur von 121 °C einsetzbar. Es kann vorteilhaft sein, wenn die Polymerfasern 
einen Durcbmesser von 1 bis 25 nm, vorzugsweise von 2 bis 15 jim aufweisen, Sind die 
Polymerfasern deutlich dicker als die genannten Berdche, leidet die Flexibility des Substrates 
30 und damit auch die des Separators. 

Die zur Herstellung der Beschichtung verwendete Suspension weist zumindest ein 
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anorganisches Qxid des Aluminiums, Siliziums und/oder Zirkoniums und zumindest ein Sol, 
zumindest ein Halbmetalloxidsol oder zumindest ein Mischmetalloxidsol oder eine Mischung 
dieser Sole auf, und wild durch Suspendieren zumindest einer anorganischen Komponente in 
zumindest einem dieser Sole hergestellt 

5 

Die Sole werden durch Hydrolisieren zumindest einer Verbindung, vorzugsweise zumindest 
einer Metallverbindung, zumindest einer Halbmetallverbindung oder zumindest einer 
Mischmetallverbindung erhalten. Ebenso kann es vorteilhaft sein, die zu hydrolysierende 
Verbindung vor der Hydrolyse in Alkohol oder eine Saure oder eine {Combination dieser 

10 Flussigkeiten zu geben. Als zu hydrolysierende Verbindung wird vorzugsweise zumindest ein 
Metallnitrat, ein Metallchlorid, ein Metallcarbonat, eine Metallalkoholatverbindung oder 
zumindest eine Halbmetallalkoholatverbindung, besonders bevorzugt zumindest eine 
Metallalkoholatverbindung hydrolisiert Als Metallalkoholatverbindung oder Halbmetall- 
alkoholatverbindung wird vorzugsweise eine Alkoholatverbindung der Elemente Zr, Al, Si, Ti 

15 und Y oder zumindest ein Metallnitrat, Metallcarbonat oder Metallhalogenid ausgewahlt aus 
den Metallsalzen der Elemente Zr, Al, Si und Ti als Metallverbindung hydrolisiert Die 
Hydrolyse erfolgt vorzugsweise in Gegenwart von Wasser, Wasserdampf, Eis, oder einer Saure 
oder eine {Combination dies©: Verbindungen. 

20 In einer Ausfuhrungsvariante des erfindungsgemaBen Verfahrens werden durch Hydrolyse der 
zu hydrolisierenden Verbindungen partikulare Sole hergestellt. Diese partikularen Sole 
zeichnen sich dadurch aus, dass das die in dem Sol durch Hydrolyse entstandenen 
Verbindungen partikular vorliegen. Die partikularen Sole konnen wie oben oder wie in 
WO 99/1 5262 beschrieben hergestellt werden. Diese Sole weisen ublicherweise einen sehr 

25 hohen Wassergehalt au£ der bevorzugt grofier als 50 Gew.-% ist Es kann vorteilhaft sein, die 
zu hydrolysierende Verbindung vor der Hydrolyse in Alkohol oder eine Saure oder eine 
{Combination dieser Flussigkeiten zu geben. Die hydrolisierte Verbindung kann zum 
Peptisieren mit zumindest einer organischen oder anorganischen Saure, vorzugsweise mit einer 
10 bis 60%igen organischen oder anorganischen Saure, besonders bevorzugt mit einer 

30 Mineralsaure, ausgewahlt aus Schwefelsaure, Salzsaure, Perchlorsaure, Phosphorsaure und 
Salpetersaure oder einer Mischung dieser Sauren behandelt warden. Die so hergestellten 
partikularen Sole konnen anschhefiend zur Herstellung von Suspensionen eingesetzt werden, 
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wobei die Herstellung von Suspensionen zura Aufbringen auf Naturfaservliesen bzw. mit 
polymeren Sol vorbehandelten Polymerfaservliesen bevorzugt ist. 

In einer weiteren Ausffihrungsvariante des erfindungsgemaBen Verfahrens werden durch 

5 Hydrolyse der zu hydrolisierenden Verbindungen polymere Sole hergestellt. Diese polymeren 
Sole zeichnen sich dadurch aus, dass die in dem Sol durch Hydrolyse entstandenen 
Verbindungen polymer (also kettenfonnig fiber einen groBeren Raum vernetzt) vorliegen. Die 
polymeren Sole weisen ublicherweise weniger als 50 Gew.-%, vorzugsweise sehr viel weniger 
als 20 Gew.-% an Wasser und/oder wassriger Saure auf. Urn auf den bevorzugten Anteil von 

10 Wasser und/oder wassriger Saure zu kommen wird die Hydrolyse vorzugsweise so 
durchgefuhrt, dass die zu hydrolisierende Verbindung mit dem 0,5 bis 10-fechen Molverhaltnis 
und bevorzugt mit dem halben Molverhaltnis Wasser, Wasserdampf oder Eis, bezogen auf die 
hydrolisierbare Gruppe, der hydrolisierbaren Verbindung, hydrolisiert wird. Eine bis zu 10- 
fache Menge an Wasser kann bei sehr langsam hydrolisierenden Verbindungen wie z. B. beim 

15 Tetraethoxysilan eingesetzt werden. Sehr schnell hydrolisierende Verbindungen wie das 
Zirkontetraethylat konnen unter diesen Bedingungen durchaus schon partikulare Sole bilden, 
weshalb zur Hydrolyse soldier Verbindungen bevorzugt die 0,5-fache Menge an Wasser 
eingesetzt wird. Eine Hydrolyse mit weniger als der bevorzugten Menge an Wasser, 
Wasserdampf oder Eis fuhrt ebenfells zu guten Ergebnissen. Wobei ein Unterschreiten der 

20 bevorzugten Menge von einem halben Molverhaltnis urn mehr als 50 % moglich aber nicht 
sehr sinnvoll ist, da beim Unterschreiten dieses Wertes die Hydrolyse nicht mehr vollstandig ist 
und Beschichtungen auf Basis solcher Sole nicht sehr stabil sincL 

Zur Herstellung dieser Sole mit dem gewunschten sehr geringen Anteil an Wasser und/oder 
25 Saure im Sol kann es vorteilhaft sein, wenri die zu hydrolisierende Verbindung in einem 
organischen Losemittel, insbesondere Ethanol, Isopropanol, Butanol, Amylatkohol, Hexan, 
Cyclohexan, Ethylacetat und/oder Mischungen dieser Verbindungen, gelost wird bevor die 
eigentliche Hydrolyse vorgenommen wird. Ein so hergestelltes Sol kann zur Herstellung der 
erfindungsgemaBen Suspension oder als Haftvermittler in einem Vorbehandlungsschritt 
30 eingesetzt werden. 

Sowohl die partikularen Sole als auch die polymeren Sole konnen als Sol in dan 
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erfindungsgemaflen Verfahren zur Herstellung der Suspension eingesetzt werden. Neben den 
Solen, die wie gerade beschrieben erhaltlich sind, konnen prinzipiell auch handelsubliche Sole, 
wie z. B. Zirkonnitratsol oder Silicasol eingesetzt werden. Das Verfahren der Herstellung von 
Separatoren durch Aufbringen und Verfestigen einer Suspension auf einen Trager an und fur 
5 sich ist aus DE 101 42 622 und in ahnlicher Form aus WO 99/15262 bekannt, jedoch lassen 
sich nicht alle Parameter bzw. Einsatzstoffe, auf die Herstellung der erfindungsgemaBen 
Membran ubertragen. Der Prozess, der in WO 99/15262 beschrieben wird, ist in dieser Form 
insbesondere nicht ohne Abstriche auf polymere Vliesmaterialien ubertragbar, da die dort 
beschriebenen sehr wasserhaltigen Solsysteme, haufig keine durchgangige Benetzung der 
10 ublicherweise hydrophoben Polymervliese in der Tiefe ermoglichen, da die sebr wasserhaltigen 
Solsysteme die meisten Polymervliese nicht oder nur schlecht benetzen. Es wurde festgestellt, 
dass selbst kleinste unbenetzte Stellen im Vliesmaterial dazu fuhren konnen, dass Membranen 
bzw. Separatoren erhalten werden, die Fehler aufweisen und damit unbrauchbar sind. 

15 Es wurde nun uberraschenderweise gefunden, dass ein Solsystem bzw. eine Suspension, 
welches bzw. welche im Benetzungsverhalten den Polymeren angepasst wurde, die 
Vliesmaterialien vollstandig durchtrankt und somit fehlerfreie Beschichtungen erhaltlich sind. 
Bevorzugt erfolgt bei dem erfindungsgemaBen Verfahren deshalb eine Anpassung des 
Benetzungsverhaltens des Sols bzw. der Suspension. Diese Anpassung erfolgt vorzugsweise 

20 durch die Herstellung von polymeren Solen bzw. Suspensionen aus polymeren Solen wobei 
diese Sole einen oder mehrere ABcohole, wie z. B. Methanol, Ethanol oder Propanol oder 
Mischungen, die einen oder mehrere Alkohole so wie, vorzugsweise aliphatische 
Kohlenwasserstoffe aufweisen, umfassen. Es sind aber auch andere Losemittelgemische 
denkbar, die dem Sol bzw. der Suspension zugegeben werden konnen, urn diese im 

25 Benetzungsverhalten an das verwendete Substrat anzupassen. 

Es wurde festgestellt, dass die grundlegende Anderung des Solsystems und der daraus 
resultierenden Suspension zu einer deutlichen Verbesserung der Haftungseigenschaften der 
keramischen Komponenten auf dem und in einem polymeren Vliesmaterial ffihrt Solche guten 
30 Haftfestigkeiten sind mit partikularen Solsystemen nonnalerweise nicht erhaltlich. 
Vorzugsweise werden deshalb Substrate, die Polymerfasem aufweisen, mittels Suspensionen 
beschrichtet, die auf polymeren Solen basieren oder in einem vorgeschalteten Schritt durch 
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Behandlung mit einem polymeren Sol mit einem Haftvennittler ausgerustet wurden. 

Es kann vorteilhaft sein, wenn zur Herstellung der Suspension als anorganische Komponente, 
zumindest ein Oxid, ausgewahlt aus den Oxiden der Elemente Y, Zr, Al, Si, Sn, und Ti, in 
5 einem Sol suspendiert wird. Vorzugsweise wird eine anorganische Komponente, die zumindest 
eine Verbindung, ausgewahlt aus Aluminiumoxid, Titandioxid, Zirkonoxid und/oder 
Siliziumdioxid, suspendiert Vorzugsweise betragt der Massenanteil der suspendierten 
Komponente das 0,1 bis 500-fache, besonders bevorzugt das 1 bis 50-fache und ganz besonders 
bevorzugt das 5 bis 25-fache des eingesetzten Sols. 

10 

Es kann vorteilhaft sein, wenn zumindest eine anorganische Komponente, welche eine mittlere 
KomgroBe von 1 bis 10000 nm, vorzugsweise von 1 bis 10 nm, 10 bis 100 nm, 100 bis 1000 
nm oder 1000 bis 10000 nm, besonders bevorzugt von 250 bis 1750 nm und ganz besonders 
bevoizugt von 300 bis 1250 nm aufweist, in zumindest einem Sol suspendiert wird. Durch die 
15 Verwendung von anorganischen Komponenten, die eine mittlere KorngroBe von 250 bis 1250 
nm aufweisen, wild eine besonders gut geeignete Biegsamkeit und Porositat der Membran 
erreicht 

Zur Verbesserung der Haftung der anorganischen Komponenten an Polymerfasern als Substrat 
20 kann es vorteilhaft sein, den eingesetzten Suspensionen Haftvennittler, wie z. B. organofunk- 
tionelle Silane oder audi reine Oxide wie Z1O2, T1O2, Si0 2 oder AI2Q3 beizufugen. Das Bei- 
fugen von Haftvermittlem ist dabei bei Suspensions auf Basis polymerer Sole bevorzugt. Als 
Haftvennittler sind insbesondere Verbindungen, ausgewahlt aus den Octyisilanen, den fluorier- 
ten Octyisilanen, den Vinyisilanen, den aminflinktionalisierten Silanen und/oder den Glycidyl- 
25 funktionalisierten Silanai, wie z. B. die Dynasilane der Fa. Degussa einsetzbar. Besonders 
bevorzugte Haftvennittler fur Polytetrafiuorethylen (PTFE) sind z. B. Fluorierte Octylsilane, 
fur Polyethylai (PE) und Polypropylen (PP) sind es Vinyl-, Methyl- und Octylsilane, wobei 
eine ausschlieBliche V^wendung von Methylsilanen nicht optimal ist, fur Polyamide und 
Polyamine sind es Aminfunktionelle Silane, fur Polyacrylate und PolyestCT sind es Glycidyl- 
30 funktionalisierte Silane und fur Polyacrytoitril kann man auch Glycidyifunktionalisierte Silane 
einsetzen. Auch andere Haftvennittler sind einsetzbar, die aber auf die jeweiligen Polymere 
abgestimmt sein mussen. Der in WO 99/15262 beschriebene Zusatz von Methyltriethoxysilan 
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zum Solsystem bei der Beschichtung von polymeren Tragermaterialien ist eine vergleichsweise 
schlechte Losung des Problems der Haftfestigkeit von Keramik auf PolymerfasenL Zudem ist 
die Trocknungsdauer von 30 bis 120 Min. bei 60 bis 100 °C bei den beschriebenen Sol- 
systemen nicht ausreichend urn hydrolysebestandige keramische Materialien zu erhalten. Das 

5 heifit diese Materialien werden sich bei langerer Lagerung in wasserhaltigen Median auflosen 
bzw. sie werden beschadigt werden. Andererseits wurde die in WO 99/15262 beschriebene 
Temperaturbehandlung von liber 350 °C zu einem Verbrennen des hier verwendeten Poly- 
mervlieses und damit zur Zerstorung der Membran fuhren. Die Haftvermittler mussen also so 
ausgewahlt werden, dass die Verfestigungstemperatur unterhalb des Schmelz- oder Er- 

10 weichungspunktes des Polymeren und unterhalb dessen Zersetzungstemperatur liegt Bevorzugt 
weisen erfindungsgemaBe Suspensionen sehr viel weniger als 25 Gew.-%, vorzugsweise 
weniger als 10 Gew.-% Verbindungen auf, die als Haftvermittler fungieren konnen. Ein opti- 
maler Anteil an Haftvermittler ergibt sich aus der Beschichtung der Fasern und/oder Partikel 
mit einer monomolekularen Lage des Haftvermittlers. Die hierzu benotigte Menge an Haftver- 

15 mittler in Gramm kann durch Multiplizieren der Menge der eingesetzten Oxide, beziehungs- 
weise der Fasern (in g) mit der spezifischen Oberflache der Materialien (in m 2 g _1 ) und an- 
schlieBendes Dividieren durch den spezifischen Platzbedarf der Haftvermittler (in m 2 g" 1 ) er- 
halten werden, wobei der spezifische Platzbedarf haufig in der GroBenordnung von 300 bis 400 
mVlipgt 

20 

Die folgende Tabelle enthalt einen beispielhaften Uberblick uber einsetzbare Haftvermittler auf 
Basis von organofiinktionellen Si- Verbindungen fur typische als Vliesmaterial verwendete 
Polymere. 
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Polymer 


Organofunktionstyp 


Haftvermittler 


PAN 


Glycidyl 


GLYMO 




Methacryl 


MEMO 


PA 


Amino 


AMEO, DAMO 


PET 


Methacryl 


MEMO 




Vinyl 


VTMO, VTEO, VTMOEO 


PE,PP 


Amino 


AMEO, AMMO 




Vinyl 


VTMO, VTEO, Silfin 




Methacryl 


MEMO 



Mit: 

AMEO = 3-Aminopropyltriethoxysilan 
5 DAMO = 2-Aminoethyl-3-aminopropylt^ 

GLYMO = 3^1yridyloxytrimethoxysilan 

MEMO = 3-mediacrylox>propyltritnethoxysilan 

Silfin = Vinyisilan 4- Initiator + Katalysator 

VTEO = Vinyltriethoxysilan 
10 VTMO = Vinyltrimethoxysilan 

VTMOEO = Vinyltris(2-methoxyethoxy)silan 

Die erfindungsgemafien Beschichtungen werden durch Verfestigen der Suspension in und auf 
dem Substrat auf das Substrat aufgebracht ErfindungsgemaB kann die auf und im Substrat 

15 vorhandene Suspension durch Erwarmen auf 50 bis 350 °C verfestigt werden. Da bei der 
Verwendung polymerer Substratmaterialien die maximal Temperatur durch das Substrat 
vorgegeben wird, ist diese entsprechend anzupassen. So wird je nach Ausfuhrungsvariante des 
erfindungsgemafien Verfahrens die auf und im Substrat vorhandene Suspension durch 
Erwarmen auf 100 bis 350 °C und ganz besonders bevoxzugt durch Erwarmen auf 110 bis 

20 280 °C verfestigt Es kann vorteilhaft sein, wenn das Erwarmen fur 1 Sekunde bis 60 Minuten 
bei einer Temperatur von 100 bis 350 °C erfblgt Besonders bevorzugt erfolgt das Erwarmen 
der Suspension zum Verfestigen auf eine Temperatur von 110 bis 300 °C, ganz besonders 
bevorzugt bei dner Temperatur von 1 10 bis 280 °C und vorzugsweise fur 0,5 bis 10 Min. 
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Bei der Verfestigung des Separators kann es je nach gewahlter Temperaturhohe bei einigen 
Polymennaterialien unter dem Temperatureinfluss zu Veranderungen in der chemischen 
Struktur kommen, so dass anschliefiend die Polymere nicht mehr in ihrem Ausgangszustand 
bzw. -modification vorliegen. So kann es zu einer teilweisen Karbonisienmg von Polyimiden 
5 oder zur Bildung sogenannter Leiterpolymere bei Polyaarylnitril mit nachfolgender teilweiser 
Karbonisienmg kommen. Diese Effekte fuhren inmier zu einer Veranderung der Eigenschaften 
der Tragerwerkstoffe. Dies kann je nach Anwendung audi speziell beabsichtigt werden, da 
dadurch bdspielsweise die Losesmittel-, Saure- und Laugebestandigkeit erhoht werden kann. 
Der Grad der Umwandlung kann dabei fiber Temperatur und Zeit beeinflusst werden. 

10 

Das erfindungsgemaBe Erwarmen des Verbundes kann mittels erwarmter Luft, HeiBluft, 
Infrarotstrahlung oder dutch andere Erwarmungsmethoden nach dem Stand der Technik 
erfolgen. 

15 In einer besonderen Ausfuhrungsform des erfindungsgemaBen Verfahrens werden die oben 
genannten Haftvermittler in einem vorgeschalteten Schritt auf das Substrat, insbesondere das 
Polymervlies aufgebracht. Hierzu werden die Haftvermittler in einem geeigneten Losemittel, 
wie z. B. Ethanol gelost Diese Losung kann audi noch eine geringe Menge an Wasser, 
vorzugsweise die 0,5 bis 10-feche Menge bezogen auf die molare Menge der hydrolysierbaren 

20 Gruppe, imd kleine Mengen einer Saure, wie z. B. HC1 oder HNO3, als Katalysator fur die 
Hydrolyse und {Condensation der Si-OR-Gruppen enthalten. Durch die bekannten Techniken, 
wie z. B. Aufepruhen, Aufdrucken, Aufpressen, Einpressen Aufrollen, Aufrakeln, Aufstreichen, 
Tauchen, Spritzen oder AufgieBen wird diese Losung auf das Substrat aufgebracht und der 
Haftvermittler durch eine Temperaturbehandlung bei 50 bis maximal 350 °C auf dem Substrat 

25 fbriert Erst nach dem Aufbringen des Haftvermittlers erfolgt bei dieser Ausfuhrungsvariante 
des erfindungsgemaJien Verfahrens das Aufbringen und Verfestigen der Suspension. 

In einer anderen Ausfuhrungsvariante des erfindungsgemaBen Verfahrens werden 
haftvermittelnde Schichten in einem Vorbehandlungsschritt, bei dem ein polymeres Sol, 
30 aufgebradit und verfestigt wird, aufgebracht Das Aufbringen und Verfestigen des polymeren 
Sols erfolgt vorzugsweise auf dieselbe Weise wie das Aufbringen und Verfestigen der 
Suspensionen. Durdi das Aufbringen dieser polymeren Sole werden die Substrate, 
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insbesondere die Polymervliese mit einem Qxid von Al, Ti, Zr oder Si als Haftvermittler 
ausgerustet, wodurch das Substrat hydrophil ausgestattet wird. So ausgerustete Substrate 
konnen dann nach dem in WO 99/15262 beschriebenen Stand der Technik bzw. wie oben 
beschrieben mit einer porosen Beschichtung ausgerustet werden, wobei durch die 
5 Vorbehandlung eine deutiich bessere Haftung der Beschichtung, insbesondere auf 
Polymervliesen beobachtet werden kann, 

Ein typisches polymeres Sol fur eine Voibehandlung stellt etwa eine 2 bis 10 Gew-% 
alkoholische Losung eines Metallalkoholats (wie z. B. Titanethylat oder Zirkoniumpropylat) 

10 dar, das noch zusatzlich 0,5 bis 10 mol-Anteile Wasser sowie geringe Mengen einer Saure als 
Katalysator enthalten kann* Nach Aufbringen eines solchen Sols auf das Substrat werden die 
Substrate, vorzugsweise Polymervliese bei einer Temperatur von maximal 350 °C behandelt 
Dabei entsteht ein dichter Film aus einem Metalloxid um die Substratfasern herum, wodurch 
eine Infiltration des Substrates mit einer Suspension bzw. einem Schlicker auf Basis eines 

15 kommerziellen Zirkonnitratsols oder Silicasols ohne Benetzungsschwierigkeiten moglich ist. 

Da polymere Sole eher dichte Filme Widen als partikulare und die partikularen Sole zudem 
immer groBere Mengen an Wasser im Porengefuge der Zwischenkornvolumina besitzen, ist es 
einfacher polymere Sole zu trocknen als partikularer Sole. Trotzdem mussea die Membranen 

20 bei Temperaturen von uber 150 °C getrocknet werden, damit das keramische Material eine 
genugend gute Haftfestigkeit auf dem Substrat erhalt Besonders gute Haftfestigkeiten lassen 
sich bed einer Temperatur von mindesten 200 °C und ganz besonders gute Festigkeiten bei 
einer Temperatur von mindestens 250 °C erzielen. Allerdings sind hierfur dann entsprechend 
temperaturstabile Polymere zwing«id erfoiderlich, wie etwa Polyethylenterephthalat (PET), 

25 Polyacryhritril (PAN), Polytetrafluorethyien (PTFE), PolyvmyHdenfluorid (PVDF) oder 
Polyamid (PA). Ist das Substrat nicht genugend temperaturstabil, so kann durch eine 
Vortrodanmg bei geringerai Temperatur (bis 100 °C) zunachst eine Vorverfestigung der 
Membran erfolgen. Bei der Nachverfestigung bei erhohter Temperatur wirkt dann die 
Keranrikscfaicht als Stutze fur den Support, so dass es nicht mehr zu einem Wegschmelzen des 

30 Substrates kommen kann. Diese Verfehrensparameter getten nicht nur fur das Aufbringen und 
Verfestigen eines polymeren Sols z. B. als Haftvermittler sondern audi fur das Aufbringen und 
Verfestigen von Suspensionen auf Basis von polymeren Solen. 
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Durch beide Ausfuhnmgsiarten des Aufbringens eines Haftvennittlers vor dera eigentlichen 
Aufbringen der Suspension kann das Haftverhalten der Substrate insbesondere gegenuber 
wassrigen, partikularen Solen verbessert werden, weshalb insbesondere so vorbehandelte 
Substrate mit Suspensionen auf Basis von handelsublichen Solen, wie z. B. Zirkonnitratsol 
5 oder Silicasol erfindungsgemaB beschichtet werden konnen. Diese Vorgehensweise des 
Aufbringens eines Haftvennittlers bedeutet aber auch, dass das Herstellverfahren der 
erfindungsgemaBen Membran um einen Zwischen- bzw. Voibehandlungsschritt erweitert 
werden muss. Dies ist machbar allerdings auch aufwendiger als die Verwendung von 
angepassten Solen denen Haftvermittler beigegeben wurden, hat aber auch den VorteiL, dass 
10 auch beim Einsatz von Suspensionen auf Basis von handelsublichen Solen bessere Ergebnisse 
erzielt werden. 

Das erfindungsgemaBe Verfahren kann z. B. so durchgefuhrt werden, dass das Substrat von 
einer Rolle abgerollt wird, mit einer Geschwindigkeit von 1 m/h bis 2 m/s, voizugsweise mit 

15 einer Geschwindigkeit von 0,5 m/min. bis 20 m/min und ganz besonders bevorzugt mit einer 
Geschwindigkeit von 1 m/min bis 5 m/min durch zumindest eine Apparatur, welche die 
Suspension auf und in den Support bringt, wie z. B. eine Walze, und zumindest eine weitere 
Apparatur, welche das Verfestigen der Suspension auf und in dem Support durch Erwarmen 
ermoglicht, wie z. B. ein elektrisch beheizter Ofen durchlauft und der so hergestellte Separator 

20 auf einer zwedten Rolle aufgerollt wird. Auf diese Weise ist es moglich, den 
erfindungsgemaBen Separator im Durchlaufverfahren herzustellen. Auch die Vorbehandlungs- 
schritte konnen im Durchlaufverfehren unter Beibehaltung der genannten Parameter 
durchgefuhrt werden. 

25 ErfinchmgsgemaBe hybride Separatoren konnen als Separatoren in Batterien verwendet werden. 
Bei der erfindungsgemaBen Verwendung des Separators als Separator in Batterien wird der 
Separator ublicherweise mit dem Elektrolyten getrankt zwischen der Anode und der Kathode 
platziert 

30 Der erfindungsgemaBe Separator ist fur primare und sekundare (wiederaufladbare) Lithium- 
Batterien, fur Nickelmetallhydrid-, Nickel-Cadmium-, Silber-Zink und Zink-Luft-Batterien 
geeignet Unter anderem ist der erfindungsgemaBe Separator geeignet als Separator in 
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Batterien, die das System Li/LiAlCL* x SCVLiCoC^ verwenden, eingesetzt zu werden. Aber 
auch in alien anderen hier nicht genannten Batteriesystemen ist der erfindungsgemaBe 
Separator einsetzbar. Besonders geeignet ist der erfindungsgemaBe Separator fur einen Einsatz 
in Batteriesystemen, mit hoheren eriaubten Betriebstemperaturen. 

5 

Ebenso gut geeignet sind die erfindungsgemaBen Separatoren fur den Einsatz in Batterien die 
schnell aufgeladen werden sollen. Durch die hohe Temperaturbestandigkeit des erfindungsge- 
maBen Separators ist eine Batterie, die mit diesem Separator ausgeriistet ist, nicht so 
temperaturempfindlich und kann daher den Temperaturanstieg aufgrund der schnellen Ladung 
10 ohne negative Verahderungen des Separators bzw. ohne Beschadigung der Batterie dulden. 
Folglich sind diese Batterien deutlich schneller aufculaden. Dies ist ein deutlicher Vorteil beim 
Einsatz solcher Art ausgerusteter Batterien in Elektrofahrzeugen, da diese nicht mehr fiber 12 
Stunden oder noch langere Ztitraume geladen werden mussen, sondern das Aufladen innerhalb 
von deutlich kurzeren Zeitraumen durchfuhrbar ist. 

15 

Durch Anpassung der Ausgangsmaterialien oder durch Nachbehandlung der keramischen 
Schicht kann verschiedenen chemischen und technischen Anspriichen Rechnung getragen 
werden. 

20 So kann beispielsweise durch Nachbehandlung oder durch Umsetzung mit entsprechenden 
chemischen Gruppen, die dem Fachmann bekannt sind, eine hydrophile oder hydrophobe 
Beschichtung erzeugt werden. Dies kann beispielsweise mit Organotrialkoxyverbindungen des 
Siliziums erfolgen. Diese kdnnen entweder zusammen mit dem Aufbringen des keramischen 
Materials auf das Substrat oder aber auch im Anschluss an die Hersteltung des Separators 

25 aufgebracht werdett 

Durch Wahl besonders alkalibestandiger Einsatzmaterialien kann der Separator fur Systeme 
mit stark basischen Hektrolyten optimiert werden. Hier setet man dann Zirkonoxid bzw. 
Titandioxid anstelle von Ahimimumoxid oder SiKziumdioxid als anorganische Komponente 
30 ein. Der Vliesstoff sollte dann audi aus einem Polyolefin oder aus Polyacryhritril und nicht aus 
Polyester bestehen. 
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Gegenstand der Erfindung sind deshalb auch Lithiumbatterien, Nickelraetallhydridbatterien, 
Nidcel-Cadmiijm-Batterien, Silber-Zink-Batterien und Zink-Luft-Batterien, die einen 
erfindungsgemafien Separator aufweisen. 

5 Fig. 1 gibt graphisch das Ladeverhalten einer Li-Ionen-Zelle gemafi Beispiel 13 wieder. Auf der 
X-Achse ist die Anzahl der Ladezyklen (cycle number) angegeben. Auf der Y-Achse ist die 
spezifische Kapazitat (specific load) in Ah/kg aufgetragen. Die obere der beiden Kurven gibt 
die Gesamtkapazitat wieder, die darunter liegende Kurve die Ladungskapazitat bei konstantem 
Strom L Bei 92 Ladezyklen wurde die Ladespannung von 4,1 auf 4,2 Volt erhoht Daraus 
10 resultiert eine erhohte Gesamtkapazitat sowie eine erhohte Ladungskapazitat bei einem 
konstanten Strom L 

Die vorliegende Erfindung wird durch die nachfolgenden Beispiele beschrieben, ohne darauf 
beschrankt zu sein. 

15 

Beispiel 1: Herstellung eines S450PET-Separators 

Zu 160 g Ethanol werden zunachst 15 g einer 5 Gew.~%igen, wassrigen HCl-L6sung, 10 g 
Tetraethoxysilan, 2,5 g Methyltriethoxysilan und 7,5 g Dynasilan GLYMO (Hersteller aller 
Dynasilane: Degussa AG) gegeben. In diesem Sol, das zunachst fur einige Stunden geruhrt 
20 wurde, werden dann jeweils 1 25 g der Aluminiumoxide Martoxid MZS-1 und Martoxid MZS-3 
(Hersteller beider Aluminiumoxide: Martinswerke) suspendiert Dieser Schlicker wird fur 
mindestens weitere 24 h mit einem Magnetruhrer homogenisiert, wobei das RuhrgefaB 
abgedeckt werden muss, damit es nicht zu einem Losemittelverlust kommt 

25 Ein PET-Vlies mit einer Dicke von ca 30 Jim und einem Flachengewicht von etwa 20 g/m 2 
wird in einem kontinuieriichen Aufwalzverfahren (Bandgeschwindigkeit ca, 8 m/h, T = 
200 °Q mit obigem Schlicker beschichtet Bei diesem Aufwalzverfahren wird der Schlicker 
mit einer Walze, die sich gegenlaufig zur Bandrichtung (Bewegungsrichtung des Vlieses) 
bewegt auf das Vlies aufgewalzt Das Vlies lauft anschheBend durch einen Ofen, der die 

30 angegebene Temperate aufweist In den nachfolgenden Versuchen wild die gleiche Methode 
bzw. Anordnung verwendet Man eihalt am Ende einen Separator mit einer mittleren 
Porenweite von 450 nm. 
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Beispiel 2: HersteUung eines S240PAN-Separators 

Zu 160 g Ethanol werdea zunachst 15 g einer 5 Gew,-%igen, wassrigen HC]-L6sung, 10 g 
Tetraethoxysilan, 2,5 g Methyitriethoxysilan und 7,5 g Dynasilan GLYMO gegeben. In diesem 
Sol, das zunachst fur einige Stands geriihrt wurde, werden dann 280 g des Aluminiumoxids 
5 Alcoa CT 1200 SG suspendiert 

Dieser Schlicker win! fur mindestens weitere 24 h mit einem Magnetruhrer homogenisiert, 
wobei das RuhrgefiB abgedeckt werden muss, damit es nicht zu einem Ixisemittelverlust 
kommt 

Ein PAN-Vlies (Vfledon 1773, Firma Freudenberg) mit einer Dicke von etwa 100 und 
einem Flachengewicht von 22 g/m 2 wird in einem kontinuierlichen Aufwalzverfahren 
(Bandgeschwindigkeit ca. 8 m/h, T = 250 °C) mit obigem Schlicker beschichtet. Man erhalt am 
Ende einen Separator mit einer mittleren Porenweite von 240 nm. 

15 

Beispiel 3: HersteUung eines S450PO-Separators 

Zu 160 g Ethanol werden zunachst 15 g einer 5 Gew.-%igen, wassrigen HCl-Losung, 10 g 
Tetraethoxysilan, 2,5 g Methyitriethoxysilan und 7,5 g Dynasilan GLYMO gegeben. In diesem 
Sol, das zunachst fur einige Stunden geriihrt wurde, werden dann jeweils 125 g der 
20 Aluminiumoxide Martoxid MZS-1 und Martoxid MZS-3 suspendiert Dieser Schlicker wird fur 
mindestens weitere 24 h mit einem Magnetruhrer homogenisiert, wobei das RuhrgefaB 
abgedeckt werden muss, damit es nicht zu einem Losemittelveriust kommt 

Ein PO-Vlies (FS 2202-03, Firma Freudenberg) mit einer Dicke von etwa 30fim wird in einem 
25 kontinmeriichen Aufwalzverfehren (Bandgeschwindigkeit ca. 8 m/h, T = 1 10 °C) mit obigem 
Schlicker beschichtet Man erhalt am Ende einen Separator mit einer mittleren Porenweite von 
450 m 

Beispiel 4: HersteUung eines SIOOPET-Separators 
30 Zu 160 g Ethanol werden zunachst 15 g einer 5 Gew.-%igen, wassrigen HCl-Losung, 10 g 
Tetraethoxysilan, 2,5 g Methyitriethoxysilan und 7,5 g Dynasilan GLYMO gegd>en. In diesem 
Sol, das zunachst fur einige Stunden weiter geriihrt wurde, werden dann 280 g des 
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Aluminiumoxids AlCoA CT3000 suspendiert Dieser Schlicker wird fur mindestens weitere 24 
h mit einem Magnetruhrer homogenisiert, wobei das RuhrgefaB abgedeckt werden muss, damit 
es nicht zu einem Losemittelverlust kommt 

5 Ein PET-Vlies mit einer Dicke von ca. 30 ixm und einem Flachengewicht von etwa 20 g/m2 
wird in einem kontinuierlichen Aufwalzverfahren (Bandgeschwindigkeit ca. 8 m/h, T = 
200 °C) mit obigem Schlicker beschichtet Man erhalt am Ende einen Separator mit einer 
mittleren Porenweite von 100 nm. 

10 Beispiel 5: Herstellung eines SIOOPAN-Separators 

Zu 160 g Ethanol werden zunachst 15 g einer 5 Gew.-%igen, wassrigen HCl-Losung, 10 g 
Tetraethoxysilan, 2,5 g Methyltriethoxysilan und 7,5 g Dynasilan GLYMO gegeben. In diesem 
Sol, das zunachst fur einige Stunden weiter geriihrt wurde, werden dann 300 g des 
Aluminiumoxids AlCoA CT3000 suspendiert Dieser Schlicker wird fur mindestens weitere 24 

15 h mit einem Magnetruhrer homogenisiert, wobei das RuhrgefaB abgedeckt werden muss, damit 
es nicht zu einem Losemittelverlust kommt 

Ein PAN-Vlies (Viledon 1773, Finna Freudenberg) mit einer Dicke von etwa 100 und 
einem Flachengewicht von 22 g/m 2 wird in einem kontinuierlichen Aufwalzverfahren 
20 (Bandgeschwindigkeit ca. 8 m/h, T = 250 0 Q mit obigem Schlicker beschichtet Man erhalt am 
Ende einen Separator mit einer mittleren Porenweite von 100 nm. 

Beispiel 6: Herstellung eines S450PAN-Separators 

Zu 160 g Ethanol werden zunachst 15 g einer 5 Gew.-%igen, wassrigen HCI-Losun& 10 g 
25 Tetraethoxysilan, 2,5 g Methyltriethoxysilan und 7,5 g Dynasilan MEMO gegeben. hi diesem 
Sol, das zunachst fur einige Stunden geriihrt wurde, werden dann jeweils 140 g der 
Aluminiumoxide Martoxid MZS-1 und Martoxid MZS-3 suspendiert. Dieser Schlicker wird fur 
mindestens weitere 24 h mit einem Magnetruhrer homogenisiert, wobei das RuhrgefaB 
abgedeckt werden muss, damit es nicht zu einem Losemittelverlust kommt 

30 

Ein PAN-Vlies (Viledon 1773, Finna Freudenberg) mit einer Dicke von etwa 100 nm und 
einem Flachengewicht von 22 g/m 2 wird in einem kontmuierlichen Aufwalzverfahren 
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(Bandgesdiwindigkeit ca. 8 m/h, T = 250 °C) mit obigem Schlicker beschichtet Man erhalt am 
Ende einen Separator mit einer mittleren Porenweite von 450 nm, der eine verbesserte 
Haftfestigkeit der Beschichtung als die Beschichtung auf dem Separator gemaO Beispiel 2 
aufweist 

5 

Beispiel 7: Herstelhing eines S450PET~Separators 

Zu 160 g Ethanol werden zunachst 15 g einer 5 Gew.~%igen, wassrigen HCl-Losung, 10 g 
Tetraethoxysilan, 2,5 g Methyltriethoxysilan und 7,5 g Dynasilan MEMO gegeben. In diesem 
Sol, das zunachst fur einige Stunden geruhrt wurde, werden dann jeweils 130 g der 
10 Aluminiumoxide Martoxid MZS-1 und Martoxid MZS-3 suspendiert Dieser Schlicker wird fur 
mindestens weitere 24 h mit einem Magnetruhrer homogenisiert, wobei das RuhrgefaB 
abgedeckt werden muss, damit es nicht zu einem Losemittelverlust kommt 

Ein PET-Vlies mit einer Dicke von ca. 30 \im und einem Flachengewicht von etwa 20 g/m2 
15 wird in einem kontinuierlichen Aufwalzverfahxen (Bandgeschwindigkeit ca. 8 m/h, T - 
200 °C) mit obigem Schlicker beschichtet Man erhalt am Ende einen Separator mit einer 
mittleren Porenweite von 450 nm, der eine verbesserte Haftfestigkeit als der in Beispiel 1 
beschriebene Separator aufweist 

20 Beispiel 8: Herstelhing eines Z450PAN-Separators 

10 g einer 70 Gew.-%igen Losung von Zirkoniumpropylat in Propanol werden in 340 g 
Propanol gelost Zu dieser Losung gibt man unter kraftigem Ruhren 0,72 g Wasser und 0,04 g 
konzentrierte Salzsaure. Dieses Sol wird fur einige Stunden weiter geruhrt 

25 Ein PAN-Vlies (Viledon 1773, Firma Freudenberg) mit einer Dicke von etwa 100 |im und 
einem Flachengewicht von 22 g/m 2 wird damit in einem kontinuierlichen Aufwalzverfehren 
(Bandgeschwindigkeit ca 8 m/h, T = 200 °C) mit diesem Sol beschichtet. 

In einem Gemisch ans 150 g entionisiertem Wasser und 22,5 g Ethanol werden 1,4 g 
30 Zirfconrumacetylacetonat gelost In dieser Losung werden jeweils 140g MZS-1 und MZS-3 
suspendiert und der Schlicker mindestens 24 h geruhrt Etwa 1 Stunde vor der Beschichtung 
werden nochmals 75 g eines kommerziellen 30 Gew.-%igen Zirkoniumnitratsols (MEL 



1/15/08, EAST Version: 2.1.0.14 



WO 03/073534 



PCTYEP03/00329 



25 

Chemicals) dem Schlicker zugefugt 

Das voibeschichtete PAN-Vlies wird dann in einem zweiten kontinuierlichen 
Aufwalzverfehren (Bandgeschwindi gkeit ca. 8 m/h, T = 250 °C) mit diesem Schlicker 
5 beschichtet Man erhalt am Ende einen Separator mit einer mittlercn Porenweite von 450 nm, 
der eine sehr gute Hafrfesti gkeit aufweist und sehr bestandig auch in sehr alkalischen Medien 
ist(pH>10). 

Beispiel 9: Gurley-Zahlen erfindungsgemafier Separatoren 

10 Die in nachfolgender Tabelle 2 zusammengefesstea Gurley-Zahlen wurden fur die 
verschiedenen Separatoren aus den Beispielen 1 bis 8 gemafi der in G. Venugopal; J. of Power 
Sources 77 (1 999) 34-41 beschriebenen Methode bestimmt. 

Tabelle 2 

15 



Beispiel: 


Material 


Gurley-Zahl 


lund7 


S 450 PET 


2 


8 


Z 450 PAN 


3 


6 


S 450 PAN 


3 


3 


S450PO 


2,5 


2 


S 240 PAN 


4 


4 


S 100 PET 


8 


5 


S 100 PAN 


13 



Beispiel 10: Benetzbarkeit erfindungsgemaBer Separatoren 

Ein Separator gemafi Beispiel 7 wird mit einem Losemittel bzw. Losemittel/Elektrolyt- 
Gemisch in Kontakt gebracht Zunachst wird die Zeit gemessen, bis zu der das Losemittel eine 
20 Hohe von 1 cm benetzt hat Bd Verwendung von Propyiencarbonat dauert dies etwa 1 80 Set, 
bei Verwendung von Ethylencarbonat / 2M LiC10 4 etwa 1450 Sdc. Der Separator ist also sehr 
gut benetzbar. Vide oigamscbe Separatoren lassen sich mit Ethylencarbonat/ 2M LiC10 4 
praktisch nicht benetzea 
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Die trockenen Separatoren nehmen im Falle von Propylencarbonat 72 % und im Falle von 
Ethylencaibonat / 2M LiC104 148 % vom Trockengewicht auf. 

Beispiel 11: Leitfahigkeit von mit Elektrolyt infiltrierten Separatoren 

5 Die gemafl Beispiel 4 und 7 hergestellten Separatoren werden mitXiPF6 infiltriert Danach 
wird mittels Impedanzspektroskopie die Leitfahigkeit ennittelt Fiir den SIOOPET-Separator 
aus Beispiel 4 ergibt sich ein Wert von ca 6 Qcm 2 und fur den S450PET- Separator aus 
Beispiel 7 ein Wert von 5 Qcm 2 . 

10 Beispiel 12: Alkalische Zelle mit einem ZZ240PAN 

10 g einer 70 Gew.-%ige Losung von Zirkoniumpropylat in Propanol werden in 340 g Propanol 
gelost Zu dieser Losung gibt man unter kraftigem Riihren 0,72 g Wasser und 0,04 g 
konzentrierte Salzsaure. Dieses Sol wild fur einige Stunden weiter geruhrt. 

15 Ein PAN-Vlies mit einer Dicke von etwa 50 \xm und einem Flachengewicht von ca. 25 g/m 2 
wird damit in einem kontinuierlichen Aufwalzverfahren (Bandgeschwindigkeit ca. 8 m/h, T = 
200 °C) mit diesem Sol beschichtet 

In einem Gemisch aus 150 g entionisiertem Wasser und 22,5 g Ethanol werden 1,4 g 
20 Ziikoniumacetylacetonat gelost In dieser Losung werden 280 g des Ziikoniumoxids SCI 05 
suspendiert und der Schlicker wird mindestens 24 h geruhrt. Etwa 1 Stunde vor der 
Beschichtung werden nochmals 75 g eines kommerziellen 30 Gew.-%igen Zirkoniumnitratsols 
(MEL Chemicals) dan Schlicker zugefugt. 

25 Das vorbeschichtete PAN-Vlies wird dann in einem zweiten kontinuierlichen 
Aufwalzverfahren (Bandgeschwindigkeit ca. 8 m/h, T = 250 °C) mit diesem Schlicker 
beschichtet Man erhalt am Ende einen Separator mit einer mittleren Porenweite von 450 nm, 
der eine sehr gate Haftfestigkeit aufweist und sehr bestandig auch in sehr alkatischen Medien 
ist (pH > 10). Dieser Separator kann daher sehr gut in Ni/MeH- oder Ag/Zn-Batterien 

30 verwendet werden. Diese Zellen haben eine Langzeitstabilitat von mindestens 100 Ladezyklen. 

Beispiel 13: U-Ionen-Batterie mit hybridem keramischen Separator 
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Ein gemafi Beispiel 1 hergestellter S450PET-Separator wird in eine Ii-Ionen-Zelle, bestehend 
aus einer Positiv-Masse ais IiCoQ^ einer Negativ-Masse bestehend aus Graphit und einem 
Elektrolyten aus UPF6 in Ethylencarbonat/Dimethylcarbonat, eingebaut [LiCo02 (36.3mg), 
Aktivmasse 86 % // S-450-PET2, EC/DMC 1:1, 1M LiPF6 // Graphit (17.0mg), Aktivmasse 
5 90 %]. Es wurde das Ladeverhalten dieser Batterie uberprfift Das Eigebnis ist in Fig, 1 
graphiseh dargestellt Die Batterie zeigt nach etwa 100 Zyklen nnr einen geringen Abfall der 
Kapazitat urn wenige Prozentpunkte. Auch eine Ertiohung der Ladespannung von 4,1 auf 4,2 
Volt im 93 -ten Ladezyklus schadet der Batterie nicht 
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Patentanspruche: 

1. Separator, umfossend ein flachiges, mit einer Vielzahl von Ofihungen versehenes, 
flexibles Substrat mit einer auf und in diesem Substrat befindlichen porosen anorganischen 

5 Beschichtung, wobei das Material des Substrates ausgewahlt ist aus gewebten oder 
ungewebten, nicht elektrisch leitfahigen Fasern, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Substrat als Fasem Polymer- oder Naturfasern und eine PorositSt von mehr als 50 
% aufweist. 

10 

2. Separator gemaB Anspruch 1, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Separator eine Dicke von kleiner 80 \im aufweist 

15 3. Separator gemaB einem der Anspruche 1 oder 2, 
dadurch gekennzeicbnet, 

dass die Polymerfasern, ausgewahlt sind aus Fasem von Polyacrylnitril, Polyester, 
Polyimid, Polyamid, Polytetrafluorethylen und/oder Polyolefin. 

20 4. Separator gemaB zumindest einem der Anspriiche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeicbnet, 

dass die Polymerfasern einen Durcbmesser von 1 bis 25 ^m aufweisen. 

5. Separator gemaB zumindest einem dor Anspruche 1 bis 4, 
25 dadurch gekennzeicbnet, 

dass das flexible Substrat eine Porositat von 50 bis 97 % aufweist 

6. Separator gemaB zumindest einem der Anspruche 1 bis 5, 
dadurch gekennzeicbnet, 

30 dass das flexible Substrat ein Vlies aus Polymerfasern ist 

7. Separator nach Anspruch 6, 
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dadurch gekennzeichnet, 

dass das Vlies eine Dicke von 15 bis 80 jum auiweisi 

8. Separator gemafi einem der Anspruche 1 bis 7, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass die auf und in dem Substrat befindliche Beschichtung ein Oxid der Metalle AI, Zr, Si, 
Ti und/oder Y, aufweist. 

9. Separator gemafi zumindest einem der Anspruche 1 bis 8, 
10 dadurch gekennzeichnet, 

dass der Separator eine Porositat von 1 0 bis 70 % aufweist. 

10. Separator gemafi zumindest einem der Anspruche 1 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, 

1 5 dass der Separator eine ReiBfestigkeit von mehr als 1 N/cra aufweist. 

1 1 . Separator gemafi zumindest einem der Anspruche 1 bis 10, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Separator ohne Beschadigung bis auf einen Radius bis herab zu 100 m biegbar ist. 

20 

12. Separator gemafi zumindest einem der Anspruche 1 bis 11, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Separator ohne Beschadigung bis auf einen Radius bis herab zu 10 mm biegbar 
25 ist 

13. Verfahren zur Herstellung eines Separators gemafi zumindest einem der Anspruche 1 bis 
12, 

dadurch gekennzeichnet, 

30 dass ein flachiges, mit einer Vielzahl von Ofihungen versehenes, flexibles Substrat in und 
auf diesem Substrat nrit einer Beschichtung versehen wird, wobei das Material des 
Substrates ausgewahlt ist aus gewebten oder ungewebten, nicht elektrisch leitfahigen 
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Fasern von Polymeren und/oder Naturfasern und die Beschichtung eine porose, elektrisch 
isolierende, keramische Beschichtung ist. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, 
5 dadurch gekennzeichnet, 

dass ein Substrat ausgewahlt aus Vliesen von Polymer- und/oder Naturfasern mit einer 
Beschichtung versehen wird, wobei die Beschichtung eine porose, keramische 
Beschichtung ist, die auf und in das Substrat durch Aufbringen einer Suspension und 
zunrindest eimnaliges Erwarmen, bei welchem die Suspension auf und im Substrat 
10 verfestigt wird, aufgebracht wild und wobei die Suspension zumindest ein Oxid der 
Metalle Al, Zr, Si, Ti und/oder Y und ein Sol aufweist 

15. VerfahiragemaBAnsprachl3oderl4 v 
dadurch gekennzeichnet, 

15 dass das Sol einen Anteil an Wasser und/oder Same kleiner 50 Gew.-% aufweist 

16. Verfahren nach einem der Anspruche 13 bis 15, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Suspension durch Aufdrucken, Aufpressen, Einpressen, Aufrollen, Aufrakeln, 
20 Aufstreichen, Tauchen, Spritzen oder AufgieBen auf und in das Substrat gebracht wird. 

17. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 13 bis 16, 
dadurch gekennzeichnet, 

, dass das flexible Substrat ein Vlies aus Polymerfasern ist 

■ j 

25 

18. Verfehren nach zumindest einem der Anspruche 13 bis 17, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Fasem ausgewahlt sind aus Polyacrylnitril, Polyester, Polyimid, Polyamid, 
Polytetrafluorethylen oder Polyolefin. 

30 

19. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 13 bis 18, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dass die Suspension zumindest ein Sol, zumindest ein Halbmetalloxidsol oder zumindest 
ein Mischmetalloxidsol oder eine Mischung dieser Sole aufweist, und durch Suspendieren 
zumindest einer anorganischen Komponente in zumindest einem dieser Sole hergestellt 
wird. 

5 

20. Verfahren nach Anspruch 19, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die Sole durch Hydrolisieren zumindest einer Metallverbindung, zumindest einer 
Halbmetallverbindung oder zumindest einer Mischmetallverbindung mit Wasser oder einer 
10 Saure oder eine Kombination dieser Verbindungen erhalten werden. 

21. Verfahren nach Anspruch 20, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass zumindest eine Metallalkoholatverbindung oder zumindest eine Halbmetall- 
15 alkoholatverbindung ausgewahlt aus den Alkoholatverbindungen der Elemente Zr, Al, Si, 
Ti und Y oder zumindest ein Metallnitrat, Metallcarbonat oder Metallhalogenid 
ausgewahlt aus den Metallsalzen der Elemente Zr, Al, Si, Ti und Y als Metallverbindung 
hydrolisiert wird. 

20 22. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 3 bis 2 1 , 
dadurch gekennzeichnet, 

dass als anorganische Komponente, zumindest ein Oxid, ausgewahlt aus den Oxiden der 
Elemente Y, Zr, Al, und Ti, suspendiert wind. 

25 23. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 9 bis 22, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Massenanteil der suspendierten Komponente dem 0,1 bis 500-fachen des 
eingesetzten Sols entspricht 

30 

24. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 1 3 bis 23, 
dadurch gekennzeichnet, 
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dass der Suspension vor dem Aufbringen auf das Substart ein Haftvennittler beigefugt 
wird. 

25. Verfahren nach einem der Anspruche 1 3 bis 24, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Substrat vor dem Aufbringen der Suspension durch Aufbringen eines 
Haftvennittlers mit einer haftvennittelnden Beschichtung auf den Fasern versehen wild. 

26. Verfahren nach einem der Anspruche 24 oder 25, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Haftvamittler ausgewahlt ist aus den organofunktionellen Silanen oder den 
Oxiden der Elemente Zr, Al, Si oder Ti. 

27. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 24 bis 26, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass der Haftvennittler ausgewahlt ist aus 3-Aminopropyltriethoxysilan, 2-Aminoethyl-3- 
aminopropjdtrimethoxysilan, 3-Glytidyloxytriinethoxysilan, 3-methacryloxypropyl- 
trimethoxysilan, Vinyltriethoxysilan, Vinyltrimethoxysilan und Vinyltris(2-methoxy- 
ethoxy)silan. 

28. Verfahren nach zumindest einem der Anspruche 13 bis 27, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass die auf und im Support voihandene Suspension durch Erwannen auf 50 bis 350 °C 
verfestigt wird. 

29. Verfahren nach Ansprach 28, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass das Erwannen fur 0,5 bis 10 Minuten bei einer Temperatur von 110 bis 280 °C 
erfolgL 

30. Verwendung eines Separators gemaB zumindest einem der Anspruche 1 bis 12 als 
Separator in Batteriea 
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31. Batteries einen Separator gemaB zumindest einem der Anspriiche 1 bis 12 aufweisend. 

32. Lithiumbatterie, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sie einen Separator gemaB zumindest einem der Anspriiche 1 bis 12 aufweist 

33. Nickelmetallhydridbatterie, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sie einen Separator gemaB zumindest einem der Anspriiche 1 bis 12 aufweist 

34. Nickel-Cadmium-Batterie, 
dadurch gekennzeichnet, 

dass sie einen Separator gemaB zumindest einem der Anspriiche 1 bis 12 aufweist 

35. Siiber-Zink-Batterie, 
dadurch gekennzeichnet 

dass sie einen Separator gemaB zumindest einem der Anspriiche 1 bis 12 aufweist. 

36. Zink-Luft-Batterie, 
dadurch gekennzeichnet 

dass sie einen Separator gemaB zumindest einem der Anspriiche 1 bis 12 aufweist 
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